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Ett forbiett, stabiliserat, icke atbart kollagen- 
skinn med l&nga h&llbarhet avsett fOr livsmedel beskrivs, 
vilket kollagenskinn bar en vattenhalt av 30-50 vikt%, 
bar p5 ytan ett overskott av mihst 5 vikt% av en vatten- 
haltig losning av natriumklorid i en koncentration av 
5-25 vikt% med ett pHrvSrde av 2,5-5,5 och fir buvudsakli- 
gen luftfritt farpackat i en fSrpackning av ett material 
med goda barriaregenskaper . 

Ett fOrfarande far mjukgaring, stabilisering och 
konservering av icke atbart kollagenskinn for livsmedels- 
Sndamal beskrivs ocksa, vid vilket forfarande torkat 
kollagenskinn bebandlas med en vattenbaltig lasning av 
natriumklorid i en koncentration av 5-25 vikt% med ett 
pH-varde av 2,5-5,5 i en sadan mSngd att det f^r en 
vattenhalt av 30-50 vikt% ocb att ett overskott av nat- 
riumkloridiasningen av mihst ca 5 vikt% kvarstannar p5 
ytan av kollagenskinnet, varefter kollagenskihnet far- 
packas huvudsakligen luftfritt i en farpackning av ett 
material med goda barriaregenskaper. 
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Foreliggande uppfinning avser ett forblott icke at- 
bart kollagenskinn for livsmedel och ett forfarande for 
mjukgoring^ stabilisering och konservering av icke atbart 
kollagenskinn for livsmedel. 

Kollagenskinn for livsmedel, sSrskilt korvskinn, har 
ett antal fOrdelar f ramf5r naturliga korvskinn (tarmar) , 
sasom homogen diameter och hallfasthet, liksom att de kan 
framstallas i langa langder, vilket underlHttar fyllning. 

Kollagenskinn tillverkas bade atbara och icke at- 
bara. Atbara kollagenskinn ar tunnvaggiga och behover 
darfor inte alltid biotas och mjukas upp i vatten fore 
fyllning. Icke atbara kollagenskinn har tjockare vaggar^ 
vanligen ca 60-120 \m, an atbara skinn. For att garantera 
en tillfredsstallande hallbarhet torkas de i regel till 
laga vattenhalter i samband med tillverkningen . Vid till- 
verkningen av den avsedda charkuteriprodukten maste de 
darfSr fore fyllningen forst biotas och mjukas upp i vat- 
ten for att kunna p^fdras pa sprutroret i exemp^lvis en 
korvspruta. Detta ar ett tidsodande arbetsmoment vid t ex 
korvtillverkning och staller mycket hoga krav pS hygienen 
i charkuterierna vid fyllningen av skinnet. 

Forsok har gjorts att tillverka korvskinn som ar 
klara for fyllning utan forblotning. Stora mangder glyce- 
rin har tillsatts sasom mjukgorare f5r att kunna pafora 
kollagenskinnet pa sprutroret till korvsprutan. 

For kvarhallning av skinnet pS sprutroret under 
fyllningen av skinnet anvSnds en s k tarmbroms, vanligen 
i form av en gummiring kring yttersta. anden av sprut- 
roret.. For att skinnet skall kunna glida mellan tarm- 
bromsen och sprutroret i lagom hastighet under pafyll- 
ningen har man tidigare anvant ett glidmedel i form av 
olja eller fett pa skinnets yta. 

Ett annat problem vid tillverkning av kollagenskinn 
har varit hallbarheten . Av praktiska skal behover de f ar- 
ises -04-02 14:11 G:\PAT\IL\AK£=\P2-53C&53.roC 
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diga kollagenskinnen kunna fprvaras under en mer eller 
mindre lang tid innan de fylls i charkuteriet . Olika kon- 
serveringsmedel har darf5r tillsatts till skinnet for att 
f5rsoka uppna langre hallbarhetstider . 

Alia dessa olika tillsatser har gjort produkterna 
dyra och anda inte tillf redsstallande . 

Det har ocksa tidigare ansetts omojligt att oka 
hallbarheten hos kollagenskinn genom att forvara dam i 
saltlosning pa grund av saltl5sningens lyotropa effekt, 
dvs den bryter upp tvSrbindningar i kollagenskinnet . 

Det har nu 5verraskande visat sig att de ovan an- 
givna problemen som ar forknippade med icke atbara kolla- 
genskinn kan losas genom att forblota och forpacka kolla- 
genskinn i en saltlosning med reglerad salthalt och pH- 
varde under bestamda villkor. 

Saledes astadkommes enligt uppfinningen ett for- 
blott, stabiliserat, icke atbart kollagenskinn med lang 
hallbarhet avsett for livsmedel, vilket skinn har en 
vattenhalt av 30-50 vikt%, har ett 5verskott av minst 
5 vikt% av en vattenhaltig losning av natriumklorid i en 
koncentration av 5-25 vikt% med ett pH-varde av 2,5-5,5 
och ar huvudsakligen luftfritt f5rpackat i en f5rpackning 
av ett material med goda barriSregenskaper . 

Enligt uppfinningen astadkommes aven ett forfarande 
f5r mjukgoring, stabilisering och konservering av icke 
atbart kollagenskinn for livsmedel, varvid torkat kolla- 
genskinn behandlas med en vattenhaltig losning av nat- 
riumklorid i en koncentration av 5-25 vikt% med ett 
pH-varde av 2,5-5,5 i en sadan mangd att det far en vat- 
tenhalt av 30-50 vikt% och sa att ett overskott av nat- 
riumkloridlosning av minst ca 5 vikt% kvarstannar pa ytan 
av kollagenskinnet, varefter kollagenskinnet f5rpackas 
huvudsakligen luftfritt i en f5rpackning av ett material 
med goda barriaregenskaper . 

Genom kombinationen av den anvanda saltlosningens 
konserverande effekt och den huvudsakligen luftfria for- 
packningen uppnSs en mycket god lagringshallbarhet vid 
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rumstemperatur. Det f6rbl5tta icollagenskinnet kan s&ledes 
forvaras i obruten fGrpackning i upp till ca 12 mSnader. 
Ett lampligt material flerskiktad plast med goda bar- 
riaregenskaper gentemot vattenanga, syre och koldioxid. 

Genom behandlingen med den angivna losningen blir 
kollagenskinnet mjukt och stabilt och narvaron av over- 
skottslosningen pa ytan av kollagenskinnet verkar som 
glidmedel for tarmbromsen. 

Med saltl5sningen regleras ocks& kollagenskinnets 
svallning. Hog koncentration pa saltlosningen ger liten 
vattenabsorption och tvSrtom. Genom att valja lamplig 
koncentration pa 15sningen kommer kollagenskinnet att 
absorbera onskad mangd vatten. Detta innebar ocksa att 
man med mSngden losning kan styra den mangd fri over- 
skottslosning som kvarstannar pa kollagenskinnets yta som 
ett smorjmedel. Om losningen inte skulle innehalla nagot 
salt skulle kollagenskinnet absorbera for mycket vatten, 
upp emot 150%, vilket skulle gora produkten alltfor tung 
att transportera och dessutom drastiskt minska hallbar- 
heten till nagra fa dagar. Med for. hoga saltkoncentra- 
tioner blir produkten styv och osmidig. 

Fardigt kollagenskinn tillhandahalles vanligen i 
veckat tillstand/ dvs en viss langd av skinnet uppsamlas 
pS ett cylindriskt formverktyg under hopveckning till ett 
s k stick innan det f5rpackas. Det ar viktigt for pafyll- 
ningen att sticket har hog stabilitet, dvs att det bibe- 
halles i hopveckat tillstand utan tendens att sl^ runt, 
s k kalvning, p g a svallningsspanningar . Aven for detta 
fenomen har salt losningens koncentration betydelse och 
bor aven av detta skal ligga pa minst ca 5. vikt% . 

Kollagenskinnet behandlas med en vattenhaltig lea- 
ning av natriumklorid i en koncentration av 5-25 vikt%, 
f5retradesvis 8-12 vikt%. L5sningens pH-varde justeras 
till 2,5-5,5 med en syra som ar godkand fOr livsmedels- 
andamal, t ex saltsyra, • myrsyra eller attik syra. Los- 
ningen tillsatts i ett overskott av ca 20-70 %, foretra- 
desvis ca 30 %, i forhallande till det tor'ra skinnets 
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vikt, MSngden regleras sa att ett Cverskott av losningen 
kvarstannar pk skinnets yta som smorjmedel far den s k 
tarmbromsen . 

Sairananfattningsvis uppnSs genom uppfinningen ett 
vattenbaserat och fyllfardigt kollagenskinn som 

- har lang hallbarhet 

- ar mjukgjort 

- sm5rjer tarmbromsen utan tillsats av olja eller fett 

- ar huvudsakligen luftfritt f5rpackat 

- har reglerad svallning 

- ar stabilt mot s k kalvning. 
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PATENT KRAV 

1. F5rblott, stabiliserat, fyllfardigt, icke atbart 
kollagenskinn med lang h^llbarhet avsett for livsmedel, 
kannetecknat av att det har en vattenhalt av 
30-50 vikt%, av att det pa ytan har ett overskott av 
minst 5 vikt% av en vattenhaltig 15sning av natriumklorid 
i en koncentration av 5-25 vikt% med ett pH-varde av 
2,5-5,5 och av att det ar huvudsakligen luftfritt for- 
packat i en f5rpackning av ett material med goda barriar- 
egenskaper . 

2. Kollagenskinn enligt krav 1, kanneteck- 
nat av att det ar veckat. 

3. Kollagenskinn enligt krav 1 eller 2, kanne- 
tecknat av att losningen har en koncentration av 
natriumklorid av 8-12 vikt%. 

4. Kollagenskinn enligt ett eller flera av de fore- 
gaende kraven, kannetecknat av att forpack- 
ningsmaterialet ar av plast i flera skikt med goda bar- 
riaregenskaper mot vattenanga, syre och koldioxid. 

5. Forfarande for mjukgoring, stabilisering och kon- 
servering ay fyllfSrdigt, icke atbart kollagenskinn for 
livsmedel, kannetecknat av att torkat 
kollagenskinn behandlas med en vattenhaltig losning av 
natriumklorid i en koncentration av 5-25 vikt% med ett 
pH-varde av 2,5-5,5 i en sadan mangd att det far en 
vattenhalt av 30-50 vikt% och att ett overskott av 
natriumkloridlosningen av minst ca 5 vikt% kvarstannar p& 
ytan av kollagenskinnet , varefter kollagenskinnet 
forpackas huvudsakligen luftfritt i en forpackning av ett 
material med goda barriaregenskaper . 

6. Forfarande enligt krav 5, kannetecknat 
av att kollagenskinnet veckas innan det f5rpackas. 

7. Forfarande enligt krav 5 eller 6, kanne- 
tecknat av att f orpackningsmaterialet ar av plast 
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i flera skikt med goda barriaregenskaper mot vattenanga, 
syre och koldioxid. 
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